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Lurs de la preparation de peaux ou de peaux 
depilees en vue du tannage, on a constate que la 
separation par dissolution de ce qui est denomme 
la « base de la peau » (albumines non structu- 
relies) peut etre assuree d'une facon particuliere- 
ment avantageuse en utilisant, au lieu des compo- 
sitions enzymiques usuelles jusqu'a present, des 
acides mercaptiques, en particulier de Tacide thio- 
gfycolique. L'utilisation de ce nouvel agent de de- 
chaulage permet d'obtenir une separation remar- 
quable par dissolution des giobulines non structu- 
relles, en evitant tout effet secondaire nuisible 
comme, par exemple, Tattaque des fibrilles de la 
matrice collagenique. On obtient meme ainsi le plus 
souvent, sans aucun traitement mecanique (echar- 
nage) ulterieur au tannage, comme cela est le cas 
habituellement, un cuir avec un rendement pon- 
deral beaucoup plus eleve et avec une proportion 
de rebuts beaucoup plus faible, et presentant avant 
tout une plus grande resistance. 

Des reclierches ont montre, de fagon inattendue, 
que ce remarquable effet de dechaulage ou mordan- 
<;age non seulement peut etre obtenu a. 1'aide des 
acides mercaptiques et de leurs sels solubles dans 
I'eau, mais que ces proprietes interessent un groupe 
de substances dont la caracteristique fondamentale 
reside dans la presence du groupe SH. 

Ces substances, qui peuvent remplacer les agents 
de dechaulage utilises jusqu'a present, forment 
d'une facon generale des composes mercaptiques 
solubles dans I'eau ou rendus solubles dans I'eau 
par substitution a 1'aide de groupes heteropolaires 
ou par formation de sels, de formule generale RSH, 
dans laquelle R designe un radical organique conte- 
nant au maximum 14 atomes de carbone, qui peut 
etre substitue par un ou plusieurs groupes fonc- 
tionnels contenant de 1'oxygene et (ou) de Fazote 
et (ou) du soufre, k I'exception du groupe acide car- 



boxylique. Ainsi par exemple, RSH peut designer : 
des esters ou amides d'acides mono- ou polymer- 
captiques, comme par exemple la thioglycolamide 
des alcools mercaptiques organiques comme par 
exemple la thioglycerine ou le dimercaptopropanol, 
ou encore des mercaptoamines organiques comme 
par exemple la mercaptoethylamine ou des mercap- 
toamino-alcoob organiques comme par exemple la 
N-oxyethyl-)8-mercaptoethylamine ou bien egalement 
des composes mercaptiques organiques contenant 
des groupes acide sulfonique comme par exemple 
Tacide mercaptobenzenesulfonique ou Tacide dimer- 
captonapbtalinedisulfonique, ou enfin des composes 
mercaptiques contenant des radicaux uree, ur ethane, 
ou guanidine, sous cette forme ou substitues de 
fagon additionnelle par d'autres radicaux organi- 
ques, pour autant que le n ombre total des atomes 
de carbone ne depasse pas 14, et que les composes 
soient solubles dans Teau dans le sens correspon- 
dant a la definition precedente. 

On peut utiliser comme sels des acides mercap- 
tosulfoniques les sels de corps alcalins (de prefe- 
rence les sels d'amraonium) mais egalement des 
sels des bases usuelles, organiques ou minerales, 
capables de former des sels. On peut citer par 
exemple comme bases organiques pour la formation 
des sels la memylamine, la dimethylamine, la tri- 
methylamine, la d^ethylamine, la diethanolamine, 
la triethanolamine et la piperidine. 

On doit indiquer ici que Teflet keratolytique 
connu de composes contenant le groupe SH, a savoir 
le ramollissement de la substance des poils, ne per- 
mettait en aucun cas de supposer ou de penser que 
ces composes contenant le groupe SH permettaient 
de separer justement par dissolution les gjobulines 
non structurelles du tissu sous-cutane, qui ne sont 
pas comparables a la keratine des poils, et ceci 
d'une fagon aussi remarquable, sans que la 
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substance de la peau proprement dite formant le 
cuir (le collagene) en subisse une influence defavo- 
rable. 

On entend ici par le terme « base de la peau 
pour difierencier ce terme du collagene et de la 
keratine des poils ainsi que de Fepiderme en soi, 
la sommeou combinaison de tous les constituents 
de la peau qui sont genants pendant la preparation 
du cuir et indesirables dans le cuir termine, comme 
les papilies fibreuses et les papilles vasculaires du 
derme, les enveloppes des glandes de la base des 
poils (glandes sebacees et sudoripares) ainsi que 
les restes de Fepiderme et des bulbes pileux, en 
bref le tissu sous-cutane non fibreux qui est encore 
present dans la matrice collagenique apres le pilage 
et le decharnage et qui donnerait lors du tannage 
un cuir dur et cassant. 

Des recherches ont montre que le traitement tel 
que le prevoit Finvention a 1'aide des composes 
mercaptiques precites pent etre combine a un trai- 
tement a 1'aide des agents de dechaulage fermenta- 
tifs usuels et connus, sans inconvenient en ce qui 
concerne 1'effet de ces demiers. Par suite, meme 
dans les cas ou 1'on doit utiliser egalement pour 
une raison quelconque des compositions pancrea- 
tiques, Feffet de dissolution de la < base de la peau » 
de ces substances est tres nettement ameliore de 
meme que le produit final, a savoir le cuir 
tanne. 

Les conditions de travail dependent naturellement 
dans une large mesure du type des peaux depiiees a 
traiter et de leur traitement prealable. D'urie f agon 
generate, les quantites utilisees representent environ 
de 0,1 a 5,0 % du poids des peaux depiiees, 

Le traitement des peaux depiiees avec des com- 
poses mercaptiques de ce type est effectue aux tem- 
peratures ambiantes ou bien a des temperatures lege- 
rement plus elevees. Dans ce dernier cas, on doit 
respecter les limites de temperatures superieures qui 
sont indiquees generalement comme temperatures 
maxima que peuvent supporter les peaux. 

On effectue la mise en oeuvre du procede sui- 
vant rinvention de preference avec des peaux depi- 
iees deja ramoHies et chaulees, apres le chaulage ou 
pel an age, le dechaulage, la neutralisation et Fepilage 
ou le decharnage complet, dans un bain particu- 
lier. Le procede n'a done aucun rapport avec le ra- 
mollissement des poils et Fepilage. On sait d'une 
facon generale que le chaulage, dans lequel la sub- 
stance a base de keratine de la peau, en particulier 
les poils, sont elimines, n'attaque absolument pas 
en pratique la « base de la peau », done les glo- 
bulin ea non structurelles constituant une gene tres 
import ante lors du tannage. Ces globulin es ne sont 
dissoutes rapidement et completement que par Fac- 
tion des composes mercaptiques precites. 

Les exemples de mise en oeuvre suivants faci- 
literont la comprehension de Finvention : 



Exemple I. — On traite a une temperature con- 
trolee maximum de 36 °C pendant une heure. 
100 kg de peaux depiiees dechaulees de la facpn 
usuelle avec 200 kg d'un bain contenant 0,45 kg de 
thioglycolamide (substance a 97 %) correspondant 
a 0,153 kg de groupe SH (ce qui donne 0,076 % 
de SH dans le bain) et 0,5 kg de sulfate d'ammo- 
nium. On regie alors le pH du bain entre 7 
et 8. 

Exemple 2. — On traite a. une temperature con- 
trolee maximum de 36 °C, pendant une heure, 
100 kg de peaux depiiees dechaulees de la facpn 
usuelle avec 200 kg d'un bain contenant 0,5 kg de 
thioglycerine et 0,5 kg de sulfate d'ammonium. Le 
pH du bain est compris entre 7 et 3. 

Dans tous les cas, Feflet de dissolution de la 
« base de la peau » est meilleur qu'avec un agent de 
dechaulage a. base de ferments seuL 

Dans les deux exemples indiques, on obtient apres 
tannage au chrome usuei un cuir dont la fleur est 
plus serree et plus fine, comme le montrent des 
essais corespondants avec la meme peau en utHisant 
des ferments usuels du commerce. Le cuir une fois 
termine est remarquablement doux, tout en presen- 
tant une resistance tres satisfaisante, et dans un 
grand n ombre de cas le cote chair est plus facile a 
polir a cause de la decomposition plus reduite des 
peaux depiiees lors de la separation de la « base de 
la peau s> par dissolution, et il presente un aspect 
plus serre analogue au daim. 

RESUME 

1° Procede de preparation de peaux animales de 
preference deja epilees pour le tannage consistant 
a traiter, pour dissocier les albumines non struc- 
turelles de la peau (globulines, « base ») qui sont 
gen antes pendant la preparation du cuir tout en res- 
pectant au maximum la substance de la peau (colla- 
gene) les peaux pretraitees avec des composes mer- 
captiques organiques de formule generale RSH solu- 
bles dans Feau ou rendus solubles dans Feau par 
substitution avec des groupes heteropolaires ou par 
formation de sels, et dans lesquels R design e un 
radical organique contenant au maximum 14 atomes 
de carl) one, qui pent etre substitne eventuellement 
par un ou plusieurs groupes fonctionnels con- 
tenant de Foxygene et/ou de Fazote et/ou du 
soufre, a Fexception du groupe acide carboxy- 
lique. 

2° Modes de mise en ceuvre de ce precede, pre- 
sentant les particnlarites conjugables suivantes : 

a. On effectue le traitement a la temperature 
ambiante ou a une temperature legerement plus ele- 
vee; 

o. On utilise les composes mercaptiques en une 
quantite allant jusqu'a. 5 % environ du poids des 
peanx depiiees; 
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c. On obtient les sels a I'aide de bases organi- 
ques on mineral es; 

d. On effectue le traitement a I'aide de compo- 



ses de formule RSH da type precite en comb in ai- 
son.avec des agents de dechaulage fennentatifs du 
type usueL 
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